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fotgend® -Schritt© auf: CD- Auftragen efner Scbfcht etnas 
Trennrofttels: auf einen Bogen pepierertigen Materials 
zwecks Ausbildung eines Basisbogens; (H) Aufdrucken en 
ner Klebstoffschicht in eirier vorbestimmten Gestatt auf 
den Basisbogen 1 m Siebd ruck; <iii) Auf drucken einer Harz- 
schicht auf die Klebstoffschicht auf dem Basisbogen in 
der g letch en G estalt wie dtese im Si ebdruck ; (iv) Wa rm e- 
behandel n des so erhaltenen Materials, so dass die Harz- 
schtcht sich mit der Klebstoffschicht verbindet; (v) Auf- 
drucken mehrerer Farben M Plattendruck, VW auf der 
Harzschicht eine Farbschicht mit dem Sollmottv euszubil-- 
! den; (vi) Auf drucken einer i &hu1zscri3clrt |S^:-diie;- #er^.:-; 
schicht imS^ 

erhaltenen Materials aus dem Schritt (vi), damtt es einen 
f $rti€iM Zieraufkl ^r;bi|d^; ; 
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Beschreibung 
HINTERGRUND DER ERFINDUNG 



Die yorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fer- 
tigen von Zieraufklebern und insbesohdere ein mit hohem 
Wirkungsgrad arbeitendes Verfahren i zur Herstellung yon 
Zieraufklebern, mit dem man die gewiinschten Motive und 
Farben m einem einzigen Schritt gleichzeitig auf das vorbe- 
reitete Material aufdrucken kann, so dass der Wirkungsgrad 
derZierauflder^ verbessert und die Per- 

tigungskosten significant gesenkt werden. 
Z '. Nach '. i herkdmmlichen !"! Aferfalroh ziir ; ' Herstellung von ' 
Zieraufklebern wird eine Klebstolffsctocnt im Siebdruck auf 
erne Trennschicht gedruckt, dann ebenfalls im Siebdruck 
auf die KlebstofF- eine Harzschicht gedruckt und dann das 
so erhaltene Material warmebehandelt Danach druckt man 
ein vorbestimmtes Motiv und die Farben nachemander im 
Siebdruck auf die Harzschicht ; unid warmebehandelt erneu^ 
urn den gewiinschten Zieraufkleber zu erhalten. Da das vor- 
bestimmte Motiv und die Farben nacheinander auf die Harz- 
vschicht gedruckt werden, ist der Fertigungsprozess kompli- 
zierL Nach dem Aufdrucken einer Farbe muss luftgetrock- 
net werden, urn die aufgedruckte Farbe an der offenen Luft 
zu trocknen, bevor die nachste Farbe aufgedruckt wird. Hat 
das Motiv bspw. funf Farben, muss runfinal luftgetrocknet 
werden. Da weiterhih die Mativfarben nichtin emem Schritt 
aufgedruckt werden* kSnnen Passfehier auftreten, infolge 
derer sich ein zufriedenstellender 3D-Effekt nicht erreichen 
laBL 



AUSFOHRLJCHE BESCHREIBUNG DER BEVORZUG- 
TEN AUSFOhRUNGSFGRM 

Die Fig* 1 zeigt ein erfindungsgeiriaBes Verfahren zur 
Herstellung yon Zieraufklebem mit den fplgenden Schrit- 
ten: • 
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a) Auftragen eiher Schicht eines Trennmittels - bspw. 
PVA (Polyyinyl^^ ;-' aufeinen Bogen papieraxtigen 
Materials zwecks Ausbildung eines Basisbogens; 

b) Aufdrucken einer fflebstoffschicht in einer vorbe- 
stimmten Gestalt auf den Basisbogen im Siebdruck; 

c) Aufdrucken einer Harzschicht auf die Klebstoff- 
schicht aiuf dem Basisbogen in der gleichen Gestalt wie 

15 <ti$se ™ Sieb«tock; 

d) Wa^rmebe des so erhaltenen Harz-Kleb- 
stoff-Basisbogen-Verbunds bei 170°C bis 190°C fur 
dieDauer von etwa 5 min., so dass die Harzschicht sich 
mit der Klebstoffschicht fest verbindet; 

e) Aufdrucken mehrerer Farben im Fiattendruck, um 
eine Farbschicht mit dem Solmiotiv aikf xfie Harz- 
schicht aufzudrucken; 

7f) : Aufdrucken einer Schutzschicht aus Polyurethan 
auf die Farbschicht im Siebdruck; 
g) WSrmebehandeln des so erhaltenen Materials aus 
dem Schritt f) bei 170°C bis 190°C fur die Dauer von 
etwa 5 mih^ womit der gewunschte Zieraufkleber her- 
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Die voriiegende Erfindung will ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Zieraufklebern bereitstellen, das die vorgenannten 
Nachteile beseitigt Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfin- 
dung, ein Verfahren zur Herstellung von Zieraufklebern an- 
zugebeo. das deren Kosten erheblich yerringert. Es ist ein 
weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung, ein Aferfaht en zur 
Herstellung von Zieraufklebern anzugeben, das sich zurFer- 
tigung von Zieraufklebern mit 3D-Effekt eignet Nach dem 
erfindungsgemaBen Verfahren zur Herstellung Von Zierauf- 
klebern wird Qy\d^;'S^^t^n^^ Trermmittels auf einen 
Bogen eines papierartigen Materials aufgebracbt, um ein 
Basisblatt auszubilden, (ii) im Siebdruck eine Klebstoff- 
schicht in eiher vorbesti mmten Gestalt auf das Basisblatt ge- 
druckt, (iii) im Siebdruck eine Harzschicht auf die Kleb- 
stofTschicht gedruckt, <iv) das so erhaltene Material warme- 
behandelt, um die Harz- mit der KlebstofFschicht zu verbin- 
den, (v) im Plattendruck eine Farbschicht in einer vorbe- 
stimmten Gestalt auf die Harzschicht gedruckt, (vi) im Sieb- 
druck eine Schutzschicht auf oie Farbschicht gedruckt und 
(vii) das so erhaltene Material warmebehandelt, um den fer- 
tigen Zieraufkleber auszubilden. Da das Solimotiv und die 
Sollf arben rnittels eines Plattendruckverfahrens gleichzeitig 
auf die Harzschicht aufgetragen werden , erhalt man : eine 
perf ekte Passung der verschiedeneh Fatben, so dass sich der 
3D-BildefTekt verbessern laBt 

KURZBESCHREIBIJNG DER ZmCHNUNG 

Fig. 1 ist ein Blockschaltbild zur Erlauterung des erfin- 
dungsgemkBen Verfahrens zur Herstellung von Zieraufkle- 
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Der im Schritt b> verwendete Klebstoff kann aus Ol- oder 
wassrigen Klebern bestehen^ die ein Acrylsaureester-Pbly- 
merisat aufweisen. Vorzugsweise wird jedoch ein wassriger 
Klebstoff verwendet, da d$nn Kle^stofltocfcstande, die nach 
dem Entfernen eines iangere Zeit an der Sollstelle aufge- 
klebten Aufklebers zuruck bleiben kdnnen, sich leiehter ent- 
fernen lassen. • 

: ; |j|a^ deih vor^hannteh Verfehreri ztir Herstelmr^ von 
Zieraufklebern werden mehrere Farben auf das yorbereitete 
Material nach einem Plattendruckverfahren aufgetragen. 
Auf diese Weise lassen sich das vorbesdmmte Motiv und die 
Farben in einem Schritt gleichzeitig auf das vorbereitete 
Material aufbringen, so dass man eine perfekte Farijpassung 
und einen besseren 3I>Bildeffekt erhalt 

WShrend oben nur eine bestimmte Ausfiihrungsform der 
Erfindung gezeigt und beschrieben ist, ist einzusehen, dass 
sich daran verschiedene Modifikationen und Anderungen 
durchfUhren lassen, ohne den Grundgedanken und den Um- 
fang der offenbarten Erfindung zu verlassen. ; 

Paten tanspriiche 

1 , Verfahren zur Fertigtrag von Zieraufklebern mit fol- 
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(i) Auftragen einer Schicht eines Irennmittels auf 
einen Bogen papierartigen Materials zwecks Aus- 
bildung eines Basisbogens; 

(ii) Aufdrucken einer KlebstofFschicht in einer 
vorbestimmten Gestalt auf den Basisbogen im 
Siebdruck; 

(iii) Aufdrucken einer Harzschicht auf die Kleb- 
stoffschicht auf dem Basisbogen in der gleichen 
Gestalt wie diese im Siebdruck; 

<£v) Wannel^handein des iin Schritt (iii) erhalte- 
nen Materials, so dass die Harzschicht sich mit der 
Klebstoftschicht verbindet; 
(v) Aufdrucken mehrerer Farben im Platten- 
druck, um auf der Harzschicht eine Farbschicht 
mit dem Solimotiv auszubilden; 
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(vi) Aufdrucken einer Schutzschicht auf die 
Farbschicht im Siebdruek, und 

(vii) Warmebehandeln des so erhaltenen Materi- 
als aus dem Schritt (Vi), ciaxnit es eirien f ertigeh 
Zieraufkleber bildet. 

2. Verfahren zur Herstellung von Zieraufklebern nach 
Arispruch 1 , bei dem das Ifenniiuttei Poly vinyiacetat 

ist;::: :/':.;:/:::*:::::. i::::'::::'' ::::: :: 
3: Verfab^n zu*;Herste^ 

Ansprjich: 1; bei dem die Harzschicht Polyirothan auf- 
•weist.;;- • ^ , 

4. Verfaliren zur Herstellung von Zieraufklebern nach 
Anspruch I, bei dem das Material aus dem Schritt (iii) 
iiri Schritt (iv) fur die DaueOon e^ya 5 ran M 170°C 
bis 190°C ^ wamebehandeU 

5. Verfahren zur Herstellung von Zieraufklebern nach 
Anspruch 1, bei dem die Schutzschicht Polyurethan 
aufweist 

6. i V^ahien zur;Herstellung von Zieraufklebern nach 
Anspruch 1, bei dem das Material aus dem Schritt (vi) 
im Schritt (vii) fbr die Dauer von etwa 5 min bei 170 9 G 
bis i90 6 £ ^ 
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